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Benachrichtigung gema'G Art. 7 I.Abs. 2 Nr. 1 d.Gcs. v. 4. 9. 1967 (BGBI. I S. 960J: 22. 10. 1969 
Prufungsamrag gema'G £ 28 b PatG ist gestclit 



O 10. 7G 009 844/1465 



4/80 



BEST AVAILABLE CGPV 



PR. BULB ©R ? BERGI piPUHNg, §TAPF 
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1/Varszawa, Plac ge^feci g^Qt*iiczej 1 , " BJlep, 



» Verfahren zu? Hers^ellung e^pes abxei^§b^Ten ^ 
. Korrosionschutz^ubexz^gwe^kstQffes. '« 



Dqz,Dr.Staflisiaw Pprejko , . 
Erfinder : Drying. Mieozysfcs* Maeiejewski. imd 

Mgr^ng, Marian Zu^ia. 



Gegenstand dejr Erfindung ist ein Verfahxen zvr Herstellung 
eiaes abreissbarep Kor^Qsionaschutz -Uberzugwerkstof f es, 
Dieser Jerks toff gem^ss der Er-findWg ist 4azu bestimipt, 
Krzeugriis.se a®s Retail W^T-^d des Transposes und <Je* 

(08111 5162081/92 Teleacpmrn-Adr.j PA^ENTEUIE W.qcheA Bqnk: Qaftcijfta V^m^q^ Mqo.cherv ^JOQ RajIschccH; MQncfcen 6534* 
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Lagerung vor Korrosion und mechanisehfH 8eschHdHgui>^» 
schut&en, 

Ziehen, taupht pem disseise* i& den ^scbmolzeuen -Wrjtstaff.. 
yon ungefahr t8Q "bis 190 Q C und kiihlt si<& d»nji PSCft H<?rW3* 



nahnje atig dem Bad at>> 



Derartige Kor^osionssahutzmittel wurdeyj im Anf angsstadiuijg 
^ der Anwendung haupts&chUch aus Wachs, phlorieirtem Paraffin 

una auch aus Bitumenstpf fen hergestsllt, Piese Scjiutgmittel 
hasten jedoch picht die ®&tige mechapische F^StigJcelt tend 
waren gegep den EinfJuss yon abwephselnd. nledrigen und 
hdheren Temperaturen picht bestandig, .... 

Ein grosser Fortschritt; auf diesem Gebiet y/ar eine KorrQ-signs; 
schutzrpasse, welo&e auf der Grundjage von Zellulope* uftd 

^Qlystyrolr.deriyaten erzeugt "wird, EiPe fceso.ndere techni- 

« ■ ■ - »*».'• .""'•*• 

sche BecLeutupg hat Athylzellulpse mit Y/eichmacbern (wie 

h 

Fhthalat, Sebazat) sowie Qlen (wie Miperal- und Pf Janzendle J f 



Wachsen, Harzep und einer Reihe anderer Sestandteile, 

■•• • • * * "f - » ■ • . - . 

Ein wesentlicher ^achteil der ZellulQsederivate is£ derep 
begrenzte thermisotie und cftemische Bestandigkeit f Athyl* 



» — • V 



zellulQse unterliegt bei eiper Temper atUT uber 150° de'r Zer* 
set2ung^ Die FQlygtyrolmstsse dagegen weist nur eine ^U33erat 
geringe Festigkeit gegen die Wiring organischer Iibsungsr* 
mittel a&f% 
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Das Verfahren geaiass. der -Erf indung ermoglicht die Herstellung. 
eines abreissbaren KorrosionSsnhutz-Uberzugwerksto ffes , bei 
dem die Nachteile der Athylzellulose- und Polystyrolthassen 
vermieden sins , indem man den Uoerzugwerkstoff auf der 
Grundlage voa Polyathylen gewinnt. Der Werkstoff naoh dem 
Verfahren getaass der Erfinaung ist von guter thermischer 
und chemischer Bestandigkeit* 

Das Verfahren zur Herstellung. des abreissbaren Korrasions- 
SChuts-tfberzugwerkstoffes beruht darauf , dass man Polyathylen 
bei erhShter Ternperatur in Wei?-s:/.achern auflost, die nian 
allgemein zur Erweichung von Kun.-tstof fen verwendet t wte 
z.B.Karbonsiiureester, polyaeriAche •leic-.haacher, chloriertes 
Paraffin, chloriertes Dlphenvl , chloriertes Polyphenyl, 
Alkylary lather und deren Serivate, Produce decondensation 
aroraatischer Verbindungen und Formaldehydverb indungen, hoch- 
siedenie Alkohole (ttber 200°C), nit Phenol wilf iziertes 
Kumaren-Indenharz, Alkylnarhthalene, Oligoaerstyrol, oder 
eine Uiaehung der WeiohmacUer 3it Pflanzenolen, Mineralolen, 
synthetischen Olen, Paraffin und zusatzlirhen Substansen. 
Dabei verwendet man Polyathylen in einer lienge von -5 bis 50^ 

i 

in Vern.al.tnis zu dem Gemisch Folyaf iylen - Weicnmacher . 
Die zusataliohen Sutstanzen sind cestandteile wie :0xy- 
dationsinhibitoren, Fettsaur.ensalze, Korrosionsinhibltoren, 
synthetisohe und naturlicne Polyrcere, fcarzs, Warfca, S+arili- 
satoren un.1 Farbst )f f e« 
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Zu den liber zugwerks to f f en kann man ausserdem noch Pigmente ■ k 
und £ullstoffe zugeben. Die Zusanniensetzung des Gemisches 
ist von seiner Best-immung abhangig und kann sehr verschieden- 
artig sein wie. zum ±2±H} iel : 



Polyathvlen 
Weichmacher 



Paraffin 



01 e 

Hilf ssubstanzen 
Pigment 



5-50 Gewichtsteile 



5 - 95 

0 - 45. 



0 
0 
0 



- 45 

- 45 



it 



Fulls to ff 



■ 80 yo im Verhaltnis zur Gesamtheit 

des Gejiisches buerzugwerkstof f ■ 
Pigment 

0 - SO <fi im Verbal tnis zur Gesantbeit 

des Gemisches Uberzugwerkstoff • 
Fulls to ff ' 

Das Verfahr?n zur Herstellung des Uberzugwerks to ff es gemass 

der Erfindung wird nachfolgend an Hand von Beispi°len er~ 

lautert; 

Beispiel 1 
In den Reuktor gi-t man 90 kg Lioktylphthalat sowie- 10 kg 
Polyathylen uni erhitzt das Ganze unter standigem Mischen bei. 

einer Temperatur von ca.180°, bis sich das Polyathvlen vo 11- 

« 

kornmen auf Itfs.t . Danach wird die Masse in spezielle Behalter 
gegeben und bis zu Zimmer temperatur gekiihlto 

B e i s p i e 1 2 
In den Reaktor gibt man 2 kg Rizinusol, 15 kg Paraffinol, 
10 kg Paraffin, 22 kg Dibutylphthalat , 1 kg Oktylphenol und 
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50 kg-Polyathylen und erhltzt das Ganz* writer standigem 

o 

Slischen bei einer Temperatar von ea 180 , bis sieh das 
Polyathylen vo.llkomraen auflost. Danach wird die Masse in 
spezielle Behalter gegebexi und bis auf Zimmertemperatur 
gekiihlt. 
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Patent anspriiche: 

1. Verfahren zur Hers t el lung eines abreissbaren Karrosion- 
schutz-Uberzugwerkstoff es raittels Zubereitung eines Gemisches 
von synthetlschem thermaplastischem Polymer mit Weichmachern 
und gegebenenf alls zusatzlichen Substanzen, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als synthetisches thermoplastisches polymer 
Polyathylen in solcher Menge verwendet wird , dass dessen 
Gewichtsverhaltnis von 1 : 1 bis T : 19 betragt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch geken^izeichnet f dass 
als zusatzliche Substanzen Pflanzenole, Mineralole, synthetic 
sohe Ola, Par af fine , Z ere sine, Oxydationsinhibitoren, Fstt- 
saurensalze, Korrosionsinhibitoren, synthetische und natiir- 
liche Polymere, Harze, Wachse, Stabilisatoren und tfarbstoff e 
verwendet werden, und zwar vorteilhaft in einer solchen Menge, 
dass jede Substanz +5 im Verhaltnis zum ge^aiuten Gemisch 
nicht. iibersteigt • 

3« Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet , 
dass man zu der Werks toff zubereitung zusatzlich Pigment e 
und Fullstoffe gibt und swar in einer Menge von 0,1 bis §Q .. 
Gewichtsprosent im Verhaltnis zum $n$i>?Q dukt. 

4. Verfahren nach einem deir Anspriiche 1 * 2 und/oder dadurabt 
gekennzeichnet, dass man zu dem bei erhohter Temperatur vpr- 
bersiteten Gemisch, lyelchqs nicht alls Sestan4teile pdpr $IX$ 
Bestandteile, Jjedoch nicijt in vollstasdiger Menge cobalt ,diQ 
noch fehlenden Bestandteile Oder Teilmepgsn dersslhen jjpi 
einer Temperatur vpn unter 8Q°C zugib*. . "" 
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